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@ Mischungen von optischen Aufhellern. 

Mischungen von optischen Aufhellern. bestehend aus 1 
bis 99 Gewichtsteilen einer Verbindung der Fomnel 1 
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Verwendung der vorstehend genannten Mischungen zum 
optischen Aufhellen von Polyesterfasenn und Polyesterfasem 
enthaltendem Textilmaterial und Mittel zum optischen Auftieilen 
von Polyesterfasem und Polyesterfasem enthaltendem TextiV 
matenal. welches mindestens eine der vorstehend genannten 
Mischungen enthalt. 
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Beschreibung 

Mischungen von optischen Aufheliem 

Optische Aufheller werden oft als Mischungen von zwei oder mehreren verschiedenen Typen verwendet. 
well solche Mischungen einen synerglstischen Effekt zeigen. Indem der Weissgrad der Mischung hoher ist als 
5 der Weissgrad dergleichen Menge der jeweiligen Einzelkomponenten. 

4,4'-Bis-(vinyl)-stilbenverbindungen srnd bereits aus der DE-A 26 02 750 also optische Aufheller bekannt. 

Es wurde nun gefunden, dass man eine deutliche Erhohung des Weissgrades erhalt, wenn man die 
4,4'-Bis-(vlnyl)-stllbenverbindungen mit einem anderen bekannten Aufheller der unten angegebenen Struktur 
mischt. 

10 Gegenstand der Erfindung sind daher Mischungen von optischen Aufheliem aus 1 bis 99 Gewichtsteilen 
einer Verblndung der Formel 1 
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worin Ri und R2 gleich oder verschieden sind und -CN. -COOCH3 oder -COOC2H5 bedeuten, und 99 bis 1 
Gewichtsteilen einer oder mehrerer Verbindungen der Formein 2 bis 10 
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Verblndungen der Formein 3, 4 und 8, wobei das bevorzugte Mischungsverhaltnis zur Verblndung der Formel 
8 20 bis 50 zu 80 bis 50 betragt, wahrend das bevorzugte Mischungsverhaltnis einer Verbindung der Formel 1 
mit einer Verbindung der Formel 10 bei 5 bis 15 zu 95 bis 85. insbesondere bei etwa 10 zu 90 Gewichtsteilen 
liegt. Ri und R2 sind vorzugsweise gleich und bedeuten vor aJlem -CN Oder auch -COOC2H5. Bevorzugte 
5 Verblndungen der Formel 10 sind: 
1 ,4-Bjs-(2-cyanstyryl)-benzol 
1-(2-Cyanstyryl)-4-(4-cyanstyryl)-benzol 
1 -(2-Cyanstyryl)^-(3-cyanstyryl)-benzol und 
1-(3-Cyanstyryl)-4-(4-cyanstyryI)-benzol. 
10 Die Verblndungen der Formein 2 bis 10 konnen ausser einzeln auch in beltebiger Mischung untereinander 
zusammen mit einer Verbindung der Formel 1 als optlsche Aufheller verwendet werden, wobel das 
Mischungsverhaltnis der Verblndungen der Formein 2 bis 10 zuelnander unkritisch ist und je nach Erfahrung 
variiert werden kann. 

Die erfindungsgemassen Mischungen erhalt man entweder durch gemeinsames Dispergieren von 
75 Verblndungen der Formel 1 mit einer oder mehreren Verblndungen der Formein 2 bis 10 im angegebenen 
Mischungsverhaltnis oder aber durch getrenntes Dispergieren der Komponenten und mechanlsches Mischen. 
Das optimale Mischungsverhaltnis hangt jeweils von der Art der Verblndungen ab und lasst sich lelcht durch 
einfache Tests ermitteln. 

Weitere Gegenstande der vorliegenden Erfindung sind die Verwendung von Mischungen aus einer 
20 Verbindung der Formel 1 mit einer oder mehreren Verblndungen der Formein 2 bis 10 zum optischen Aufhellen 

• von Polyesterfasern und Polyesterfasern enthaltendem Texttlmaterial sowie MIttel zum optischen Aufhellen 
von Polyesterfasern und Polyesterfasern enthaltenden Textilmaterialen, enthaltend Mischungen einer 
Verbindung der Formel 1 mit einer oder mehreren der Verblndungen der Formein 2 bis 10. 

Die erfindungsgemassen Mischungen eignen sich besonders zum optischen Aufhellen von Textilmate rial ten 
25 aus linearen oder modifizierten Polyestem. Sle konnen nach bekannten Methoden auf das Textilgut appliziert 
werden, beispielsweise nach dem Ausziehverfahren bei 90 bis 140°C oder nach dem Foulardthermverfahren 
bei 160 bis 220** C. 

Die erfindungsgemassen Mischungen zeichnen sich durch sehr gutes farberlsches Verhaiten aus. Ausser 
durch einen hoheren Welssgrad gegenuber den entsprechenden Anteilen der jeweiligen Einzelkomponenten 
30 weisen die Mischungen eine verbesserte Brilianz der Aufhellungen auf. 

Beispiel 1 

Bin Polyestergewebe (Terylene Typ 540) wird bei 40'' C auf einem Farbeapparat bei einem Flottenverhaltnis 
von 1 zu 20 mit einem wassrigen Bad. enthaltend 0.1 Gew.-o/o eines optischen Aufhellers aus einer Mischung 
35 von 25 Gewichtsteilen der Verbindung der Formel 
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und 75 Gewichtsteilen der Verbindung der Formel 

(4) I Ij y~\ j:— CH=CH— ^ ^— COOCH3 



SO sowie 1 g/l eines Fettalkoholpolyglykolathers (Irgasol P). behandelt. Innerhalb von 30 Minuten steigert man die 
Temperatur auf 120'' C und belasst sie wahrend weiterer 30 Minuten auf dieser Hdhe. Dann kuhit man innerhalb 
von 15 Minuten wieder auf 40*^0 ab. Zur Nachbe handlung wird das Textilgut wahrend 30 Sekunden in 
fllessendem deionisiertem Wasser gespuit und bei SO'^C getrocknet. Das derart behandelte Polyestergewebe 
weist einen hohen Aufhelleffekt auf. 

55 

Beispiel 2 

Verwendet man nach der gleichen Vorschrift wie In Beispiel 1 anstelle des Aufhellers aus der Mischung der 
Verblndungen der Formein (1) und (4) jeweils solche aus den Mischungen 
a) von 25 Gewichtsteilen der Verbindung der Formel (1) und 75 Gewichtsteilen der Formel (2) 
60 b) von 30 Gewichtsteilen der Verbindung der Fonme! (1) und 70 Gewichtsteilen der Formel (3) 

c) von 70 Gewichtsteilen der Verbindung der Formel (1) und 30 Gewichtsteilen der Formel (6) 

d) von 35 Gewichtsteilen der Verbindung der Formel (1) und 65 Gewichtsteilen der Verbindung der Formel (8) 

e) von 10 Gewichtsteilen der Verbindung der Forme! (1) und 90 Gewichtsteilen der Formel (10) 
so erhalt man ahnllch gute Aufhelleffekte. 

65 
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Beispiel 3 



Beispiel 4: 
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2. Mischungen gemass Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, dass sie aus 25 bis 75 Gewichtsteilen 
einer Verblndung der Formel 1 und 75 bis 25 Gewichtsteilen einer oder mehreren Verbindungen der 
Formein 2 bis 9 bestehen. 

65 3. Mischungen gemass Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass sie aus einer Verbindung der 
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Formel 1 und der Verbindung derFormel 3 bestehen. 

Fotnl3'i?rr.H"w^'\/^l"^ Anspiuch 2. dadurch gekennzeichnet. dass sie aus einer Verbindung der 
Formel1undderVerbindungderFormel4bestehen. veiumuung oer 

o;i:.u®J?"!?^®"f Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet. dass sie aus 20 1:^18 50 GeWichtsteilen 

■ w f?"!?^^" ^^""^ Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet. dass sie aus 5 bis 15 GewichtetBilen 
T'i^^k""^""^ ''^^ ' ^ '^'^ ^ Gewichtsteilen einer Verbindung der Fo^el i^SiST 

und RaSeiST"''^ S^Xennzeichnet. dass In der Verbindung defSSSn R, 

8. Mischungen gemass Anspruch 7. dadurch gekennzeichnet. dass Ri und Rz -CN bedeuten. jn 
^oX:S!'S^^::.s^r^.^^'^ ^^^nn^^^. <^ Ce Verbmdung der Forme. 

li^^SaSS^'^i^^SLSof^^^^ gekennzeichnet. dass die Ve^indung der Forme, 
^ll^^^n^j:^J^eL?S''"'' gekennzeichnet. dass die Verbindung der Forme, 
^ll^T^^,'^T^J::^tLfT'^ gekennzeichnet. dass die Verbindung der Forme, 

vlr^i^w™'®"*^'!"^^''^" Mischungen aus einer Verbindung der Formel 1 mit einer Oder mehr«ren 

Ve bmdungen der Formein 2 bis 10 gemass Anspnich 1 zum optischen Aufhellen ^nmpLt^r^^^ on 

PolyesterfasementhaitendemTextilmaterlal. Biienvonroiyesrerrasemund so 

a/ optischen Auftiellen von Polyesterfasem und Polyesterfasem enthattendem TexBlmaterl- 
f;™S ^ Mischungen gemSss Anspruch 1 aus einer Ve.tlSSS d^ 
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